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Verfahren und Vorrichtung zur Applikation eines Textilhilfemittels bei der 
Verfestigung von Geotextilien mittels eines hydrodynamischen 
Verfestigungsverfahrens 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Applikation eines 
Textilhilfemittels, im wesentlichen einer Avivage bei der Verfestigung von 
Geotextilien mittels eines hydrodynamischen Verfestigungsverfahrens. 

Die Verwendung von Textilhilfemitteln, also einer sogenannten Avivage bei der 
Verfestigung von aus Stapel- oder Endlosfasern bestehenden Vliesen ist 
bekannt. 

Derartige TextilhiHsmittel verringern die Reibung zwischen den Fasern und 
erlauben so eine definierte und verbesserte Verfestigung der Vliese. 

Oblicherweise werden diese TextilhiHsmittel, unabhangig von der angewandten 
Verfestigungsmethode, also mechanische Verfestigung durch Vernadeln oder 
hydrodynamische Verfestigung direkt auf die zu verfestigenden Fasem 
aufgebracht und wirken an der Oberflache der Fasem sozusagen als 
SchmiemVittel fDr das leichtere und reibungsarme Durchdringen der Nadeln im 
Vemadelungsprozess bzw. fur das leichtere Gleiten der Fasem auch in 
hydrodynamischen Verfestigungsprozessen. 

Hydrodynamische Verfestigungsverfahren sind bekannt und beispielsweise fQr 
unterschiedlichste Faserarten in der EP -^A 0 896 080, EP-A 101 064, EP-A 0 
900 295, EP-A 0967 315, EP-A 0859 076, EP-A 0 841 424, EP 0 727 517 
und der EP - A 0 751 249 beschrieben. 

Zur Verringerung der Faser/Faserreibung und zur Erreichung einer 
gleichma&igen Verfestigung muss das Textilhilfsmittel gemaB der derzeit 
vertretenen Ansicht des Fachmanns sehr gleichma&ig und mit ausreichender 



Flachendeckung auf die OberflSche aufgebracht werden urn einen 
gleichm3&igen Erfolg sicherzustellen. 

Aufgabe der Erfindung war es, ein Verfahren zur Aufbringung des 
Textilhilfsmittels bei der Verfestigung von Vliesen mittels eines 
hydrodynamischen Verfahren bereitzustellen, bei dem die gewunschte Wirkung 
des Textilshilfsmittel ohne aufwendige Aufbringungsverfahren eintritt und eine 
gleichma&ige Verfestigung erzielt werden kann. 

Es konnte nun uberraschenderweise gefunden werden, dass eine Aufbringung 
des Textilhilfsmittels mit ausgezeichneter GleichmaBigkeit und ohne 
Wirkungsverlust durch einfache Zudosierung des Textilhilfsmittels zum 
Wasserstrahl erfolgen kann. 

Gegenstand der Erfindung ist daher ein Verfahren zur Aufbringung eines 
Textilshilfsmittel in einem hydrodynamischen Verfestigungsverfahren, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Textilhilfsmittel direkt in das zur hydrodynamischen 
Verfestigung verwendete Fluid dosiert wird, bevor das Fluid aus den 
Hochdruckkapillaren austritt. Vorzugsweise wird das Textilhilfsmittel im 
Niederdruckteil des Verfahrens zudosiert. 

Geeignete Textilhilfsmittel sind dem Fachmann bekannt und im Handel 
erhaltiich. Es konnen alle zur Avivierung von Fasem bekannten Textilhilfsmittel 
verwendet werden. 

Das Textilhilfsmittel wird direkt in das Fluid eingebracht und nicht auf die 
Oberflache des zu verfestigenden Vlieses. Mit dem Fluid wird das 
Textilhilfsmittel gleichma&ig in auf und durch das zu verfestigende Fasergebilde 
transportiert. Durch den Fluidaustrag mit dem feuchten Produkt, mud sowohl 
das Fluid, als auch das Textilhilfsmittel kontinuierlich nachdosiert werden, damit 
sowohl die Fluidmenge als auch die Konzentration des Textilhilfsmittels 
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konstant bteibt. Eine Oberprtlfung und Korrektur der Konzentration ist durch 
Messung des Brechungsindexes leicht moglich. 

Oberraschenderweise zeigt sich dabei, dass im Gegensatz zu der bisher von de 
Fachmann vertretenen Ansicht, auch bei Zudosierung des Textilhilfsmitteis in 
das zur hydrodynamischen Verfestigung verwendete Fluid eine gleichmafcige 
verbesserte Verfestigung erreicht werden kann. 

Die Menge des zudosierten Textilhilfsmitteis ist abhangig von der 
Zusammensetzung des Textilhilfsmitteis, den Verfahrensparametern der 
hydrodynamischen Verfestigung und der Art des zu verfestigenden Vlieses, 
insbesondere der Fasereigenschaften, Fasertextur und den Eigenschaften, die 
das Viies nach der Verfestigung aufweisen soli. 

Das zu verfestigende Vlies kann aus Stapel- Oder Endiosfasem bestehen. 
Vorzugsweise bestehen die Fasern aus Kunststoffen, wie beispielsweise 
Polypropyien, Polyethylen, Polyamid, Polyester Oder aus Mischungen 
derselben. 

Ferner kOnnen die Vliese auch Bikomponententasern aufweisen oder zur 
Ganze aus derartigen Fasern bestehen. 

Die Vliese kdnnen aber auch Anteile an naturlichen Fasern wie Cellulose, 
Hanf, Sisal, Kokos, Kenaf und dergleichen enthalten. 

Die Fasern kGnnen jeweils unterschiedliche Texturen und/oder 
Faserquerschnitte aufweisen. 

Ferner k6nnen auch mehrere Vliese durch das ertindungsgemSBe Verfahren 
miteinander verbunden und verfestigt werden. 

Dazu werden 2 oder mehrere unverfestigte oder vorfestigte Vliese Qbereinander 
abgelegt und anschlieBend durch ein hydrodynamisches 
Verfestigungsverfahren unter Zudosierung des Textilhilfsmitteis miteinander 
verbunden. 



Zur DurchfOhrung des Verfahrens wird das gewahlte TexBlhilfsmHtel 
vorzugsweise in einem Vorlagebehalter bereitgestellt und uber eine Zuleitung 
zum Wasserstrahlsystem der hydrodynamischen Verfestigungseinrichtung 
kontinuierlich eingebracht. Vorzugsweise ist die Dosiereinrichtung am 
Vorlagebehalter situiert. Zur Regelung des Zuflusses werden im allgemelnen 
uber eine geeignete Steuereinrichtung gesteuerte stufenlos regelbare 
Dosierpumpen verwendet. Die gleichmafcige Verteilung des Textilhilfsmittels im 
Fluid wird durch eine Mischeinrichtung gewahrieistet. 

Durch das beschriebene Verfahren kann auf einfache Weise eine gleichmaBige 
hohere und einstellbare Verfestigung des Vlieses durch hydrodynamisches 
Verfahren erreicht werden. 




Beispiel 1: 



Ein im spun lace Verfahren aus Polypropylengranulat hergestelltes Vlies wurde 
hydrodynamisch verfestigt, wobei beim ersten Muster kein Textilhilfsmittel, beim 
zweiten Muster jedoch ein Textilhilfsmittel in den Wasserkreislauf dosiert wurde: 





Muster 1 


Muster 2 


Konzentration der Avivage 
im Wasserkreislauf, % 


0 


0,3 


Flachengewicht des 
Geotextils, g/m 2 


152 


149 


Streifenzugfestigkeit nach 
EN ISO 10319 
Langs, N 
Quer, N 


1856 
1790 


2235 
2220 


StempeldurchdrQckfestigkeit 
nach EN ISO 12236, N 


1277 


1850 


Beispiel 2: 

Analog zu BeispieU wurden zwei Geotextilien aus Polyestergranulat (PET) 
hergestellt: 




Muster 1 


Muster 2 


Konzentration der Avivage 
im Wasserkreislauf, % 


0 


0,1 


Flachengewicht des 
Geotextils, g/m 2 


95 


97 


Streifenzugfestigkeit nach 
EN ISO 10319 
Langs, N 
Quer, N 


1266 
1235 


1480 
1510 


StempeldurchdrQckfestigkeit 
nach EN ISO 12236, N 


978 


1195 



6 EPO - Munich 

2 7 Nov. 2002 

PatentansprQche. 

DVerfahren zur Aulbringung eines Textilshilfsmittel in einem 
hydrodynamischen Verfestigungsverfahren fQr aus Endlosfaser 
bestehenden Geotextilien, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Textilhilfsmittel direkt in das zur hydrodynamischen Verfestigung 
verwendete Huid dosiert wird. 

2) Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, dass das 
Textilhilfsmittel mittels einer Dosierpumpe in das System der 
hydrodynamischen Verfestigung eingebracht wird. 

3) Verfahren nach einem der Anspruche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass zwei oder mehrere unverfestigte oder vorverfestigte Vliese 
miteinander verbunden werden. 

4) Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass das zu verfestigende Vlies bzw. die zu verbindenden Vliese aus 
Kunststoffen, wie Polypropylen. Polyethylen, Polyamid, oder Polyester 
oder Mischungen derselben bestehen. 



5) Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass das zu verfestigende Vlies bzw. die zu verbindenden Vliese aus 
Bikomponentenfasem bestehen oder diese enthalten. 

6) Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5 dadurch gekennzeichnet, 
dass das/die Vlies(e) zusatzlich naturliche Fasem enthalten. 



7) Geotextilien; verfestigt nach einem der Verfahren gemaR den Anspruche 
1 bis 6. 
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Zusammenfassung. 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Applikation eines 
Textilhilfsmittels, im wesentlichen einer Avivage bei der Verfestigung von 
Geotextilien mittels eines hydrodynamischen Verfestigungsverfahrens 



